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Verwenduag einer Gufllegierung aus 
Soadermessing 



Die Erfindung bezieht sich auf die Verwenduag einer Guflle- 
gierung aus Soadermessing ala Ausgangsmaterial fur die Her- 
stellung von Blechen, Bandern oder dgl. mit hohen mechani- 
schen und korrosionsbestandlgen Eigenschaf ten. Man unter- 
scheidet zwischen GuBlegierungen und Knetlegierungen. GemaS 
dem Zustandsdiagramm Zn-Cu bestehen die Legierungen mit 
Uher etwa 65 "/o Kupfer aus einheitlichen a-iilischkristallen, 
die Legierungen mit weniger Kupfer enthalten aufierden^z-Hisc 
kristalle mit 57 bis 54 i> Kupfer. Die a-Messinge eignen sich 
besonders zur Knetbearbeitung, ihre Warmbearbei tung ist je- 
doch gering. Das a+sz-Messing ist bei normaler Temperatur 
bedeutend sprSder und lafit sich in der Hauptsache inder Warme 
kneten. 
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Die techriischen Eigenschaf ten des Sondermessiags konnen 
durch Zusatz von Aluminium, Mangan, Eisen un^. Nickel wesent— 



kleiner und erhoht die i^lieBgrenze, ohne Harte und Dehnung 
zu beeinf lussen. Aluminium verbessert wegen seiner desoxy- 
dierenden Wirkung die ffarmknetbarkeit . Durch groBereri Alu- 
minium-Zusatz wird die Grenz-Zusammensetzung der a-Kristalle 
stark nach dem Kupfer iiin verschohen, wahrend melir sz-Kri- 
stall ausgeschi eden wird. .und das Messing sproder wird. Das 
Mangan wirkt gleichfalls als Desoxydationsmittel, beflndet 
sich im wesentlichen in fester Lbsung innerhalb der a-Kri- 
stalle und erhoht die W'arraknetbarkeit des a-Messings. 

Um besonders hohe technische Pestigkeitswerte und Korrosions- 
bestandigkeit zu erreiohen, sind die Sondermessinge nur als 
GuBlegierungen bekannto Demgegeniiber beruht das '^Vesen der 
Eriindung auf der Brkenntnis, daB die GuBlegi -^rung eines 
Sondermessings mit einem Zusatz von Aluminium, Mangan, Sisen 
und Wickel in der #arme walzbare Eigenschaf ten auf^/eist und 
sich dur h hohe technische Festigkeitswerte in bezug auf 
Kaltreckung, Harte, Biegung und Korrosion5?bestandigkeit aus- 
zeichnet# 

Ein gieBbares Sondermessing fur das Warmwalzen mit hohen 
technischen Festigkeitswerten elgn^t sich eine Tiegierung 
f olgender Zusajimense tzung: 

Kupfer 55 bis 68 fo 

Aluminium bis 2,5 9^ 

Eisen bis 2,0 



lich verbessert warden. Das Eisen macht das Metallkorn 
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Mangan bis 3fO 9^ 
nickel bis 2 9^ 

Rest Zink und Beimengungen bis zn 19> an Blei, Zinn, 

Antimon, Silizium. 
Der Erfindungsgegenstand wird dadurch nicht y^rlassen, daB 
ein giefibares Soaderraessing fur das Warmwalzen yon iilechen, 
Baadern unfl dgl. mit hohen technischen Festigkeiten die fol- 
gende l^ierte Zusammensetzung aufweist: 

Kupfer 55 bis 68 "/(> 
Aliminium bis 5 9^ 
Eisen bis 2,5 9^ 
Mangan bis 4 9^ 
Nickel bin 2 fr 

Rest Zink und Beimengungen bis 0,5 ¥> an Blei, Zinn, 
Antimon, Silizium. 

Zur Herstellung von Blechen, Ban^ern und dgl. eignet sich 
insbesondere f'ir das Warrawalzen einer Gufilegierung aus Spn- 
dermessing mit der fQl^ienden Zusammensetzving: 

Fupfer 55 bis 68 9^ 
Alumitiium bis 7,5 9f 
Eisen bis 4,0 5^ 
Mqngan bis 5 9^ 
Nickel bis 2 fo 

Kest iiL^^^S^axKi Beimengungen bis 0,5 % an Blei, Zi^n, 
Antimon und oilizium. 
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Patentansprtiche 



1. Verweadung eiuer GruBle^ieruaf^ aus 
ooridermpssinf^ fur das V/arrawalzen von Blechen, Bandern und 
dpi* mxt hohen technischen jj'estijkei tswerten. 



ooridermessi ngs nach Anspruch 1, gekenazei.chnet durch die 

rolgende Zusa«^mer.setzung: 

xi^upfer 55 bis 68 
Aluminium Dis 2,5 9^ 
ilisen bis 2 
Mangan bis 3fO 9^ 
i^icKel bip 2 ?5 

Rest Zink and Beimengungen bis z\x 1 fo an Blei , Zinn, 
Antimon and Silizium, 



Souderniessint':s nach Anspruch 1, g<=kennzeichnet diirch dip 

f olgende Zusammensetzung: 

Kupi'er 55 bis 68 
Aluminium bis 5,0 ?h 
ifiisen bis ?,5 ^ 
Mangan bi^r A 
Nickel b1 p 2 < 

Pest Ziuk und Beimengungen bis 0,5 an Blr?i , /.inn, 
Antimon und Silizium. 



Sondermesoinps nach Anspruch 1, gekrnns'^i chtiet diiroh d-'e 
f olrende Zurarninenset'^^:ur)g : 
Kuvi'er ^5 bis 68 f^^ 



2. Verwendung der (ruBlegierunfir eines 



3« Verwendung aer G-ufil eo:ierung eines 



4. 



Verweudunr de^r (ruKle^i prun ^ eiues 
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Alumiaium bis 7,5 ^ 
fiisen bis 4.,0 ^ 
iviangan n 5 ^ 
riickel b*^' s 2,0 

Rest Ziak mit Beimengun^ren bis 0,5 an Blei, Zinn, 
Antimon uud Silif^i^un. 



Der Patentahwalt - 
Dipl.-Ing. 
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